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FIG. 5A 
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Heat from 35°C to 230°C at 10°C/min with 80 ml/min Nitrogen Purge Scan-1 
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FIG. 5B 
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Heat from 50°C to 230°C at 10°C/min with 80 ml/min Nitrogen Purge Scan-3 
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FIG. 6A 
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FIG. 6B 
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Heat from 50.0°C to 230.0°C at 10.0°C/min with 80 ml/min Nitrogen Purge Scan-3 
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FIG. 7A 



1 68.51 °C 




1 55.41 °C 
16.64(17.08)cal/g 

Heat from 35.0°C to 230.0°C at 10.0°C/min with 80.0 ml/min Nitrogen Purge 
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FIG. 7B 
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Heat from 50.0°C to 230.0°C at 10.0'C/min with 80 ml/min Nitrogen Purge Scan-5 
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